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Mit internationalem Recherchenbericht. 



(54) Title: RING TRAVELLER 
(54) Bezeichnung: RINGLAUFER 
(57) Abstract 

The invention relates to a ring traveller (10, 10') for ring 
spinners or ring twisters. The inventive ring traveller has a core 
(7) whose surface has a layer of phosphate (5). 

(57) Zusammenfassung 

Der Ringlaufer (10, 10') fur Ringspinn- oder Ringzwim- 
maschinen weist einen Kem (7) auf, dessen Oberflache eine 
Phosphatschicht (5) auf weist. 
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Ringlaufer 

Die Erfindung betrifft einen Ringlaufer fur Ringspinn- 
oder Ringzwirnmaschinen. 

5 Ringlaufer von Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen werden 
mit hoher Umlauf geschwindigkeit (30 bis 50m/s) betrieben, 
mit welcher sie sich auf den Ringen der entsprechenden 
Maschinen bewegen. Sowohl die Kontaktf lache zwischen Rin- 
glaufer und Ring als auch die Kontaktf lache zwischen Rin- 
10 glaufer und Faden sind einem hohen Verschleiss unterwor- 
fen. Zur Produktionssteigerung werden hohere Laufge- 
schwindigkeiten der Ringlaufer gefordert und zur Kosten- 
senkung auch eine hohere Standzeit der Ringlaufer. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen 
15 wirtschaf tlich vorteilhaf teren Ringlaufer flir Ringspinn- 
oder Ringzwirnmaschinen bereitzustellen . 

Diese Aufgabe wird gelost mit einem Ringlaufer, der die 
Merkmale des Anspruches 1 aufweist. 

Der erf indungsgemasse Ringlaufer weist zumindest auf sei- 
nen Laufflachen, mit denen er beim Laufen auf einem Ring 
einer Ringspinn- oder Ringzwirnmaschine mit dem Ring in 
Kontakt tritt, eine durch Phosphatieren aufgebrachte 
Phosphatschicht auf, deren Dicke zwischen 0.05 und 10 
\im liegt, wobei Schichtdicken unter 2 urn zu bevorzugen 
sind, da deren Oberflachen in der Regel eine geringere 
Rauheit aufweisen. Der Ringlaufer kann aber auch voll- 
standig von der Phosphatschicht uberzogen sein. 

Ein Vorteil des erf indungsgemassen Ringlaufers ist darin 
zu sehen, dass die mit einer Phosphatschicht versehenen 
30 Laufflachen des Ringlaufers einen geringen Verschleiss 
aufweisen, und der Ringlaufer auf dem Ring zudem verbes- 
serte Gleiteigenschaf ten aufweist, was zu einer hoheren 
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Lebensdauer des Ringlaufers fiihrt und ausserdem den Ein- 
satz bei hoheren Geschwindigkeiten erlaubt. 

Unter Beriicksichtigung der besonderen Beanspruchungen, 
wie Verschleiss, hohe Temperaturen, Druck- und Zugspan- 
5 nungen usw., denen der Ringlaufer wahrend des Betriebes 
ausgesetzt ist, wird als Grundwerkstof f fur den Kern des 
Ringlaufers vorzugsweise Stahl verwendet, insbesondere 
z.B. hochkohlenstof fhaltige (0.5% - 1.5% C) unlegierte 
Oder niedriglegierte Stahle. Es sind aber auch andere 
10 Grundmaterialien fur den Kern, wie z.B. Keramik oder spe- 
zielle Kunststoffe denkbar. Eine sehr f einkristalline 
Struktur mit einer sehr glatten Oberflache zeigt der 
phosphatierte Ringlaufer, wenn Kerne zum Phosphatieren 
verwendet werden deren Oberflache poliert ist. 

15 Die auf den Stahlkern des Ringlaufers aufgebrachte Phos- 
phatschicht ist vorzugsweise eine Eisen-, Zink-, oder 
Manganphosphatschicht oder eine Verbindung derselben mit 
Alkali- oder Erdalkalimetallen, wie z.B. Lithium, Natri- 
um, Kalium, Rubidium, Caesium, Beryllium, Magnesium, 

20 Calcium, Strontium, Barium, Radium. Dabei ist zu beriick- 
sichtigen, dass auf eisenhaltigem Grundmaterial, wie z.B. 
Stahl, in der Regel immer auch etwas Eisenphosphat und 
evtl. Eisenoxide in der Phosphatschicht vorhanden sein 
konnen. Vorteilhaft sind Phosphatschichten, die mehrere 

25 Kationen aufweisen (wie z.B. Eisenmangan- oder Eisenzink- 
phosphatschichten) und deren Verbindungen mit Alkali- und 
Erdalkalimetallen, da diese im Verhaltnis zu Phosphat- 
schichten mit nur einer Kationensorte bezuglich Rauheit, 
Verschleiss- und Gleiteigenschaf ten vorteilhaf tere Eigen- 

30 schaften aufweisen. Eisenzink- und Zinkphosphatschichten 
kombiniert mit Erdalkalimetallen sind besonders vorteil- 
haft, wegen ihres epitaktischen, f einkristallinen Wachs- 
tums . 

Besonders gute Eigenschaf ten weisen Phosphatschichten 
35 auf, die durch Spritzen und durch Tauchen auf den Rin- 
glaufer aufgebracht sind. Diese beiden Herstellungsver- 
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fahren weisen ausserdem den Vorteil auf, dass sie eine 
sehr rationelle Herstellung phosphatierter Ringlaufer er- 
lauben. 

Unerwartet gute Gleiteigenschaf ten und einen geringen 
5 Verschleiss bei gleichzeitig sehr geringer Rauheit der 
Oberflache haben feinpolierte Ringlaufer aus Stahl mit 
einer durch Tauchen auf gebrachten Zinkcalciumphosphat- 
schicht gezeigt. 

Die beschriebenen Ringlaufer mit Phosphatschicht konnen 
10 sowohl in Spinnereien als auch in Zwirnereien verwendet 
werden. Ihre guten Lauf eigenschaf ten, wie z.B. gutes 
Gleiten und geringer Verschleiss, kommen besonders vor- 
teilhaft im Zusammenwirken mit Stahlringen zur Geltung, 
sie konnen aber auch auf anderen Ringen, wie z.B. auf 
15 gesinterten, brunierten oder beschichteten Ringen verwen- 
det werden. 

Baumwolle kann besonders vorteilhaft mit dem erfindungs- 
gemassen Ringlaufer verarbeitet werden. Der mit einer 
Phosphatschicht versehene Ringlaufer kommt mit einer we- 

20 sentlich geringeren Faserschmierung aus, was auch bei 
Mangelschmierung wie z.B. beim Compact-Spinnen, hohere 
Spindeldrehzahlen und Lauf erstandzeiten erlaubt. Die kur- 
zen Fasern der Baumwolle haben eine sehr positive Wech- 
selwirkung mit der Phosphatschicht des Ringlaufers ge- 

25 zeigt und die Gleiteigenschaf ten weiter verbessert. Fa- 
sern, Fasertrummer und Baumwollwachs eignen sich daher 
ausgezeichnet als Faserschmierung fur den erf indungsgema- 
ssen Ringlaufer. Es konnen aber auch andere Fasern,. Natur 
oder Kunstfasern mit dem Ringlaufer verarbeitet werden, 

30 da er auch mit von aussen zusatzlich eingebrachten 
Schmiermitteln ( Impragnieren) , wie z.B. mit Molybdandi- 
sulf idschmierstof f en, eingesetzt werden kann. 

Weitere bevorzugte Ausfiihrungsf ormen und Verwendungen 
sind Gegenstand weiterer abhangiger Anspriiche . 
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Anhand der Figuren 1 bis 3 wird der phosphatierte Rin- 
glaufer beispielhaft erlautert. Es zeigen rein schema- 
tisch: 



Fig. la verschiedene Ausf Uhrungsf ormen von Ringlau- 
bis If fern; 



Fig. 2a einen nur im Bereich seiner Laufflachen phos- 
phatierten Ringlaufer; 

10 Fig. 2b einen Schnitt entlang der Linie A-A des in Fig. 

2a dargestellten Ringlaufers; 

Fig. 3a einen vollstandig phosphatierten Ringlaufer und 

Fig. 3b einen Schnitt entlang der Linie B-B des in Fig. 
3a dargestellten Ringlaufers. 

15 In den Fig. la und lb sind zwei C-formige Ringlaufer 10 
gezeigt, wie sie typischer Weise auf T-Flanschringen ein- 
gesetzt werden. Die Fig. 1c bis If zeigt dagegen ohr- und 
hakenformigen Ringlaufer 10' wie sie z.B. auf Schrag- 
flanschringen verwendet werden. Mit 1 sind jeweils die 

20 Bereiche gekennzeichnet, die wahrend des Betriebes die 
Laufflachen 1' des Ringlaufers 10, 10' aufweisen. Dabei 
konnen bei den C-formigen Ringlaufern 10 aufgrund ihrer 
symmetrischen Ausgestaltung beide Flanken a, b zur Lauf- 
flache 1' werden, wohingegen bei ohr- oder hakenformigen 

25 Ringlaufern 10' der Bereich der Laufflache 1 eindeutig 
durch die Form festgelegt ist. Wie aus diesen Beispielen 
ersichtlich, sind Ringlaufer 10, 10' der verschiedensten 
Ausf Uhrungsf ormen und fur die verschiedensten Ringformen 
geeignet als phosphatierte Ringlaufer hergestellt zu wer- 

30 den. Im Bereich der Laufflache 1 muss nattirlich vornehm- 
lich eine mit 3 bezeichnete Innenseite des Ringlaufers 
10, 10' verschleissfest und mit guten Gleiteigenschaf ten 
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ausgestattet sein und daher eine Phosphatschicht aufwei- 
sen. Bei entsprechender Fadenspannung kann es sich erge- 
ben, dass der Ringlaufer 10, 10' seitlich verkippt auf 
einem Ring entlanglauf t, so dass es sich als vorteilhaft 
5 erweisen kann auf die beiden Stirnseiten 2 mit einer ver- 
schleissf esten Oberflache in Form einer Phosphatschicht 
zu versehen. 

In den Fig. 2a und 2b ist als Beispiel ein C-formiger 
Ringlaufer 10 gezeigt, der nur im Bereich seiner eventu- 

10 ellen Laufflachen 1' , und hier auch nur auf den Stirnsei- 
ten 2 und der Innenseite 3, nicht aber auf einer 
Aussenseite 4 mit einer Phosphatschicht 5 beschichtet 
ist. Da der Ringlaufer wahrend des Betriebes seitlich 
verkippen kann, ist es vorteilhaft im Bereich der Lauf- 

15 flachen 1 nicht nur die direkt mit dem Ring in Kontakt 
stehende Innenseite 3 sondern auch die Stirnseiten 2 des 
Ringlaufers 10 mit der Phosphatschicht 5 zu beschichten, 
was aber nicht unbedingt notwendig ist. Im Schulterbe- 
reich 6 des Ringlaufers 10, der wahrend des Betriebes 

20 nicht mit dem Ring in Beruhrung kommt, weist der Ringlau- 
fer 10 keine Phosphatschicht 5 auf. Der aus einem Grund- 
material, wie z.B. Stahl, bestehende Kern 7 des Ringlau- 
fers 10 ist somit auf der Aussenseite 4 und im Schulter- 
bereich 6 des Ringlaufers sichtbar. 

25 Die Fig. 3a und 3b zeigen als Beispiel einen C-formigen 
Ringlaufer 10 , der vollstandig mit einer Phosphatschicht 
beschichtet ist. Es sind nicht nur im Bereich der Lauf- 
flachen 1 alle Seiten 2,3,4 des Ringlaufers 10 beschich- 
tet sondern auch alle Seiten des wahrend des Betriebes 

30 nicht mit dem Ring in Kontakt kommenden Schulterbereiches 
6 des Ringlaufers 10. Dies ist zwar fur eine langere Le- 
bensdauer oder die Eignung fur hohere Lauf geschwindigkei- 
ten nicht notwendig, ergibt sich beim Beschichten durch 
Tauchen oder Spritzen aber quasi von selbst und wirkt 

35 sich positiv auf das gefuhrte Garn aus. Das Garn wird 
dank der ausserst fein strukturierten Phosphatschicht im 
Vergleich zu vernickelten Laufern qualitativ nicht veran- 
dert (Nissenzahl. etc.). Der Kern 7 des Ringlaufers 10 
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ist von der Phosphatschicht 5 vollstandig umgeben, so 
dass der Kern 7 nicht mehr von aussen sichtbar ist. 

Zur Herstellung des phosphatierten Ringlaufers 10, 10' 
konnen bekannte Phosphatierverf ahren verwendet werden, 
5 welche beispielsweise die folgenden Verf ahrensschritte 
umfassen: 

Die Oberflache des Kerns 7 des Ringlaufers 10, 10' , der 
z.B. aus Stahl besteht, wird vorteilhaf terweise vor dem 
Phosphatieren fein poliert, z.B. auf H bis 1 um, da die 

10 Oberflache der auf gebrachten Phosphatschicht 5 in etwa 
die Rauheit der Oberflache des Kerns 7 entspricht. Urn ei- 
ne gleichmassige Phosphatschicht 5 auf dem Ringlaufer 10, 
10' zu erhalten ist es vorteilhaft die Oberflache des 
Kerns 7 des Ringlaufers 10, 10' vor dem Phosphatieren gut 

15 zu Reinigen und von Fett zu befreien. Ebenfalls von Vor- 
teil ist es die Oberflache des Kerns 7 nach dieser Reini- 
gung von Reinigungsmittelruckstanden zu befreien, da 
sonst ungleichmassige Bedingungen auf der Oberflache des 
Kerns 7 zu einer ungleichmassigen Phosphatschicht 5 auf 

20 dem Ringlaufer 10, 10' fuhren. 

Das Aufbringen der Phosphatschicht 5 auf den Ringlaufer 
10, 10' erfolgt durch Eintauchen der Ringlaufer 10, 10' 
in ein Bad aus Phosphatlosung oder durch Bespritzen mit 
einer solchen Losung. Nach dem Aufbringen der Phosphat- 
25 schicht 5 auf den Ringlaufer 10, 10' wird der Ringlaufer 
10, 10' nochmals gespult und evtl. getrocknet. 

Schichtdicke und Schichteigenschaf ten der Phosphatschicht 
5 sind bekanntlich abhangig von den wahrend der Herstel- 
lung gewahlten Parametern, wie z.B. der Art des Reini- 
30 gungsmittels, der Zusammensetzung der Phosphatlosung, der 
Einwirkungsdauer und Temperatur von Reinigungs- und Phos- 
phatierlosung . 



<WO 89491 13A1J_> 



WO 99/49113 



- 7 - 



PCT/CH98/00113 



Patentanspriiche 

1. Ringlaufer fUr Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen, 
dadurch gekennzeichnet , dass der Ringlaufer (10, 
10') einen Kern (7) aufweist, dessen Oberflache eine 
Phosphatschicht (5) aufweist. 

2. Ringlaufer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Phosphatschicht (5) eine Eisen-, Zink- oder 
Manganphosphatschicht ist. 

3. Ringlaufer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Phosphatschicht (5) im wesentlichen aus ei- 
ner Verbindung aus Eisen-, Zink- oder Manganphosphat 
mit Alkali- oder Erdalkalimetallen besteht, insbe- 
sondere mehrheitlich aus Zinkcalciumphosphat . 

4. Ringlaufer nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Phosphatschicht (5) mit ei- 
nem reibungsvermindernden Schmierstoff impragniert 
ist. 

5. Ringlaufer nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Phosphatschicht (5) eine 
Dicke von bis zu 10 jam aufweist und wenigstens im 
Bereich einer Laufflache (1) auf den Kern (7) des 
Ringlaufers (10, 10') aufgebracht ist. 

6. Ringlaufer nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kern (7) des Ringlaufers 
(10, 10') aus Stahl, Keramik oder Kunststoff ist. 

7. Ringlaufer nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kern (7) eine polierte 
Oberflache aufweist. 

8. Ringlaufer nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Phosphatschicht (5) durch 
Tauchen oder Spritzen aufgebracht ist. 
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9. Verwendung des Ringlaufers (10, 10') nach einem der 
Ansprtiche 1 bis 8 fur Spinnringe oder Zwirnringe aus 
Stahl und/oder zum Spinnen oder Verzwirnen von Baum- 
wolle, Wolle, Mischgarne oder Synthetik. 

5 10. Verwendung des Ringlaufers (10, 10') nach einem der 
Ansprtiche 1 bis 8 in einer Spinnerei oder Zwirnerei . 



.99491 13A1_I_> 




BNSDOGID: <WO 99*91 13A1_I_> 




BNSDOCID: <WO_9949l 13A1_I_> 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intt onal Application No 

PCT/CH 98/00113 



A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 D01H7/60 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 6 D01H 



Documentation searcned other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 15, no. 317 (C-0858), 13 August 1991 

& JP 03 119122 A (HIROYUKI KANAI ) , 

21 May 1991 

see abstract 



CH 684 894 A ( MASCHINENFABRIK RIETER AG) 
31 January 1995 

see column 1, line 24 - column 2, line 21; 
claims 2,4 

US 4 677 817 A (HIROYUKI KANAI) 
7 July 1987 

see column 2, line 33 - column 4, line 50; 
claims 1-5; figures 1-4 



1,4 
10 

1-3,10 
1,5 



| X | Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed in annex. 



4 Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

*E" earlier document but published on or after the international 
filing date 

"L" document which may throw doubts on priority daim(s) or 
which is cited to establish the publicationdate of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

document published prior to the international fifing date but 
later than the priority date claimed 



T later document published after the international filing date 
or pnonty date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance: the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken atone 

"Y" document of particular relevance: the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive steo when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"&" document member of the same patent family 



Date of the actual completion of theinternational search 



24 November 1998 



Date of mailing of the international search report 

02/12/1998 



Name and mailing address ot the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL • 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70)340-3016 



Authonzed officer 



Munzer, E 



Ftwm PCT/ISA/210 (second shaaX) (July 1992) 



BNSDOCID; <WO 9S48113A1 J_> 



page 1 of 2 



INTEIWATIONAL search report 



Int ional Application No 

PCT/CH 98/00113 



C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category : Citation ot document, with indication. wnere appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 13, no. 536 (C-660), 29 November 1989 

& JP 01 221534 A (HIROYUKI KANAI ) . 

5 September 1989 

see abstract 



1,5 



Fonn PCT/1SA/210 (contxnuaiwn ot second shaet) (Jufy 1992) 



BNSDOCJ D: <WO 09491 1 3A 1 J_> 



page 2 of Z 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

^formation oo patent family members 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Inlt onal Application No 

PCT/CH 98/00113 



Patent family 
member(s) 



CH 684894 



31-01-1995 



Publication 
date 



NONE 



US 4677817 



07-07-1987 



CH 
DE 



674211 A 
3545484 A 



15-05-1990 
02-07-1987 



Foim PCT/1SA/21 0 (patent f amity annex) <Ju»y 1 992) 



BNSDOCID: <WO 994911 3A1J_> 



INTERNATION 



CHERCHENBERICHT 



»ntt onales Aktenzeichen 

PCT/CH 98/00113 



tpK LA 6 S,F,2 DoTff7/ E 60 NMELDUNGSGEGENSTANDES 



Nach der International Patent ktassif ikation (tPK) oder nach der nationalen Klass.tikation und derlPK 



B. RECHERCH1ERTE GEBIETE 



Rechercnierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikattonssyrnbore i 

IPK 6 D01H 



Recherctitene aber ntcnt zum Mindestprufstoff gehd re nde Veroffentlichungen, soweit diese 



unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der international Recherche konsutt.erteelektron.sche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrifte) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 





Bezeichnung der Verottentlichung, soweit ertordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. J 


X 
A 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 15, no. 317 (C-0858), 13. August 1991 

& JP 03 119122 A (HIROYUKI KAN A I ) , 

21. Mai 1991 

siehe Zusammenf assung 


1,4 






10 


A 


CH 684 894 A ( MASCHINENFABRIK RIETER AG) 
31. Januar 1995 

siehe Spalte 1, Zeile 24 - Spalte 2, Zeile 
21; Anspruche 2,4 


1-3,10 j 


A 


US 4 677 817 A (HIROYUKI KANAI ) 
7. Juli 1987 

siehe Spalte 2, Zeile 33 - Spalte 4, Zeile 
50; Anspruche 1-5; Abbildungen 1-4 

-/— 


1,5 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von FekJ C zu 
entnehmen ~ 



Siehe An hang Patentfamilie 



* Be sonde re Kategonen von angegebenen Veroffentlichungen 

" A " V ^7SS1VrS: die ^ an ^"^nen Stand der Technik definiert, 
aber nicht ais besonders bedeutsam anzusehen ist 

-E- alteres Document, das jedoch erst am Oder nach dem intemationalan 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist iai.ona.en 

"L" Veroffentlichung, die geeignet est. einen Prioritatsanspruch zwertelhaft er- 
scneinen zu Lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
andaren im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die a us einemanderen besonderen Grund anaeoeben ist rwk» 
ausgefuhrt) twte 

"O" Veroffentlichung. die sich auf eine mundliche Offenbarung 

-P- vt'^^H^ 09 '^" 6 A " sste,lun 9 oder ander » MaBnahmen bezieht 
-P Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmetdedatum. aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



Datum des Abschlussas der intemationalen Recherche 

24. November 1998 



T Spatere Veroffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandrus des der 
Erf irtdung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundelieoenden 
Theone angegeben ist 

•X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindunc- 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 1 
erf inderischer Tatkjkert beruhend betrachtet werden 

•Y- Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung . 
kann rucht als auf erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 

;^f/ n, i^'!f 9e ^ d,eser Ka . te 9° no 'n Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Verdffentlichung, die Mitgtied derseiben Patentfamilie ist 



Absende datum des intemationalen Recherchenberichts 

02/12/1998 



Name und Postanschnft der intemationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswflk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 
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Kategone : Bezeichnung der Veroffentlichung. soweit erlordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol . 13, no. 536 (C-660), 
29. November 1989 

& JP 01 221534 A (HIROYUKI KANAI), 
5. September 1989 
siehe Zusammenfassung 



Betr. Anspruch Nr. 



1.5 



FormbtaB PC171SA/210 <Fortsenung von Blatt 2) (JuU 1992) 
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